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PROCEDE POUR LA FABRICATION D' UN FILM 
ELECTROLUMINESCENT ET APPLICATION D'UN TEL FILM 

La prEsente invention concerne le domaine ... des 
5 materiaux pho to luminescent , et ses applications • 

On connait dans l'etat de la technique le brevet 
" "PCT W09748254 decrit un dispositif utilisant -des electrodes 
_(10) se prdsentant sous forme de films plastiques electro- 
... conducteurs, translucides et soupies , pour la fabrication de 
10 lainpes electroluminescentes, de panneaux lumineux et autres 
dispositif s d'affichage analogues. Pour fabriquer ces 
Electrodes, on' forme des couches d'oxyde conducteur: sur _les- 
surfaces d'un film plastique perforE ou d'une toile plastique.. 
Les. couches d'oxyde conducteur/ par exemple dioxycle stannique 
15 d' indium, communiquent : par 1 1 interihediaire, des perforations ou 
- des espaces- de l^armure.. de mani&re ■ & etablir une . communication 
eiectrique int^grale entre^ les faces opposEes de-- : i\ :, 6"lec : tj-6diB-.. 
Un autre proc6d<§ consiste a former line electrode contenant , une 
\. bande .conductrpLce k 5 partir de bandes de plastique translucides 
20 qui sont < pr &- eridui,tes . avec 1 ' oxyde conducteur . 

Le brevet W08912376 dEcrit. ,un; ensemble a * lampe 

Electroluminescente flexible, comprend • une plurality de couches 

minces comprenant chacune un substrat en .plastique souple et 
au moins une couche Electroconductrice . On agence entre deux 
25 autres couches minces une .premiere couche mince Emettant de la 
• lumi&re, laquelle comprend une couche electroluminescente et 
" iiii conducteur (24) transmetteur de lumiere. Les deuxieme et 
troisieme couches minces fournissent respectivement une barre 
bus et des Electrodes arri&re. 
30 De tels dispositif s necessitent 1 ' utilisation d'un 

substrat conducteur Electriquement . 11 est drfficile de 
trouver des films support prEsentant k la fois de bonnes 
performances optiques (transparence, absence de coloration) , 
et une bonne conduct iyite Eiectrique. • 



Le brevet WO0072637 poirte'sur un affichage couleur 
electroluminescent comprenant un^substrat'-sur. lequel sont 
fbrmes successivemerit une couche ide conversion fluorescente 
et/ou un "materiau fluorescent renfermant un filtre. couleur, 
5 une couche organique;' une couche barriere et une structure 
electroluminescente organique. La couche : organique;. est 
constitute - d' une resine thermodurcissable et prenant sous 
l'effet des ultraviolets, la couche barriere renfermant du 
silicium. 

10 La demande de brevet japonaise JP10119599 rapporte 

k un element Electroluminescent" pr£sentant , un produit 
ctramique ".'en couches comprenant un substrat, une premiere 
couche a effet d* electrode -et une premiere couche" isolante, et 
: 'comportant dans au mo ins 'Une des couches isolantes; une matiere 

15 di^lectrique d'une- composition specif i£e constitute 
principalement, • en pourcentage molaire, v de . 0, 1 k 3 % : de . 'MgO , . 
de 0 ; 0B ! 'a 1, 0 %" de MnO, jusqu'a 1 % de Y2 03 ., de 2 k 12 . % de 
BaO + CaO et de 2 a 12 % de Si02 , pour un pourcentage molaire 
de 100 % de BaTi03 . 

20 Ces ; differentes solutions ..ntcessitent une. 

alimentation haute tension peu adaptte- a des applications de 
s6cui:it6 ou d' affichage ; -« Par- ailleurs; : elles. ne permettent pas 
d'obtenir une' luminescence r£guli&re et homog&ne.'. - 

L'objet de la pr£sente invention . est de rem£dier 

25 aux inconvenients des dispositifs de 1 ' art anterieur., en 
proposant un Element flexible de - tres" faible consommation 
electrique, et produisant un <§clairage homog^ne - et constant . 
Un autre objectif est d'atteindre de grandes durtes de vie et 
de faibles tpaisseurs, de'l'ordre de 0,5 mm. 

30 L' invention concerne tout d'abord un <procede pour 

la fabrication d'un film electroluminescent caracterist en ce 
que l'on depose sur un substrat transparent soupl-e un. cordon 
en un raateriau resist if entourant au moins une /.zone, et en ce 
que l'on proc£de au d£pot d'au- moins .7 tpaisseurs d'un 



matEriau Electroluminescent , par des Etapes alternatives 
d' enduction; .et. de sEchage, et en ce que. 1' on recouvre le 
complexe ainsi . prEparE . par un film souple. Le substrat et le 
film dorsal .sont constitues. en tine matiere plastique isolante. 

De preference, le nombre de couches i de mater iau 
electroluminescent est compris entre 9 et 14 . . . 

Selon un mode de realisation prEfErE, ; on depose un 
matEriau souple opaque ou semi-opaque entre les zones 
Electroluminescentes . 

L'inventdon concerne ; surtout un Element 
Electroluminescent .caract^rise. en : ce .qu'dl est constitue par 
un film transparent en mat i Ere plastique sur lequel est dEposE 
au moins un .cordon en ; un material* '-resistif dElimitant une -zone 
sur__laquelle sont dEposEes au jaoins . J - couches- £ de matEriau 
Electroluminescent,; 1 ' ensemble.. Etant revEtu d'un f ilm ; souple 
formarit la f ace^;arriere,.c le bugles cordons conducteurs Etant 
munis d'un moyen . de raccordement Eleqtrique-. -Le*. matEriau 
rEsistif est. par -exemple constitue par une rEsine chargEe det 
poudre d.' aluminium.. 

Avantageusement, . : les deux - films souples sont 
thermosoudEs sur leur. jpourtour , /.••••".^ 
:* :•.»■ ..-».. j^v sL/ invention Lconcerhee'augsi; .ymi&y&tj^e r compr extant un 
ElEment conf orme . a ; 1 ' invention* et .en, » outre une source 
d' alimentation dElivrant un qourant alternatif de l'ordre de 
450 Hz . 

o ,« Avantageusement, le. systeme comprend une pluralitE 
^de '.cordons-:conducteurs dElimitant chacun une zone fermEe, la 
surface comprise entre lesdites zones Etant opaque, le systEme 
comprenant en outre un moyen d' alimentation Electrique k haute 
frEquence. 

Selon une-. premiEre application, 1'invention 
concerne un. systEme.de. sEcuritE, constitue . par au f moins un 
ElEment conf orme. a 1'invention, et comprenant. une pluralitE de 
cordons, conducteurs dElimitant- . chacun . une zone, fermEe, le 



systeme comprenant eri outre un moyen d' alimentation electrique 
form£ par un boitier contenant an., moins une., batterie, et un 
convertisseur AC/DC ; a haute frequence dont la .. sortie est 
reliee aux de'ux extremit^s de chacun des cordons conducteurs. 
5 i Selon " une -deuxi&me application, 1'invention 

concerne un syst&me d'Eclairage constitue par au moins un 
Element conforme a' 1' invention, :et comprenant une pluralite de 
cordons . conducteurs delimitant chacun une zone fermee, le 
systeme comprenant en outre un moyen d' alimentation electrique 
10 forme par uri boitier . contenant au moins. une batterie, et un 
convertisseur AC/DC a haute frequence dont la sortie est 
reliee aux deux extremit£s de chacun des cordons conducteurs. 
- : Selon une troisi^rae variante, .: 1 '.invention concerne 

1 un vetement caractErise : en ce qu'il est comporte au moins un 
15 element conforme 1' invention, comprenant une plurality de 
cordons conducteurs delimitant rchacun une zone fermee, le 
1 systeme J cbmprehant en outre un moyen d' alimentation electrique 
forme par un boitier contenant au moins une -batterie, et un 
convertisseur AC/DC a haute, frequence dont la .sortie est 
20 reliee aux deux extremites de chacun des cordons conducteurs. •;, 

L' invention sera mieux decrite &.la lecture de la 
description qui suit, se :t6f Erant aux -dessins annexes o\X : 

- la figure 1 repr^sente une vue de dessus d'un 
616ment selon 1' invention ; 
25 - la figure 2 repr^sente une vue en coupe d'un tel 

element. 

L' element est constitue par un substrat (1) souple 
ou flexible, par exemple un film en polyprolyl^ne . Sur ce 
substrat (1), on depose un cordon conducteur (2, 3) delimitant 
30 une zone (4, 5) sur laquelle sont depos^es 9 couches d'un 
materiau Electroluminescent. 

Le cordon conducteur peut §tre realise par une 
pellicule conduc trice m^tallique, par une encre metallique, ou 
encore par une matrice charg^e de poudres mEtalliques. 



•Dans les zones d^limitees par^ chaque cordon, on 
depose - par enduction : une premiere couche (7) de materiau 
- electroluminescent, puis on procede au isechage, :puis on r£pete 
reoperation eri' deposant sur la- couche. sech6e ; un nouvelle 
5 couche de materiau electroluminescent, que.l'on fait secher, 
et ainsi de suite jusqu'& la demiere couche* . 
' — " ! • Entre les cordons, on peut deposer une couche 

pigment^e color^e; . , , . . . i 

On recouVxe. ensuite 1' ensemble ainsi prepare, par un 
10 film souple ou flexible (8) scelle par. thermpsoudage avec le 
premier film (1) Le film (8) est opaque et .forme la. face 
arri&re- .* > '-'V : % ; ; 

: ^ " L' 'ensemble fait l'objet d'une operation de laminage 
lorsqiie" les : deux films exterieurs 4 sont assembles. . L' ensemble 
15 presente r une epaisseur de l'ordre de 0,2 a 0,6 mm. 
: ^ , . v.- . „ Les >: Gordons ' conducteurs sont/ connectes , . ^ chacune 
r de leur -extremity k une. source. de couranfc alternatif? ct.. 4.50 Hz 
(ou plurs largement entre 50 et 2000 Hz) -a basse tension, par 
exemple 3 volts. La puissance elect-rique requise est de 
20 l'ordre de 10-mW par- cm 2 -:;^ ■.■ • \. v 

• Les applications de tels. 6l6ments sont diverses : 
; enseighe publicft'aires -•:.-): 
" : - 1 £l£meht d^ooratifs 

source d'eclairage , notamment pour la 
25 r^troprojection d'6crans a cristaux liquides 

- v§tement de securite, tel qu'une ceinture ou une 
■ ' ■ ■ veste. 



1 - ProcEdE pour la " fabrication d'un film 
Electroluminescent caractErisE en ce que 1'oh depose sur un 
substrat transparent souple non conducteur un cordon en un 
matEriau rEsistif entourant au icioins une zone, et en ce que 
5 1'o'n procede au depot d'au mo ins 1 Epaisseurs d'un materiau 
electroluminescent par des etapes alternatives d'enduction et 
de sEchage, et en' ce que l'on recouvre le complexe ainsi 
prEparE par un film souple. 

10 2 Procede pour la fabrication d'un film 

electroluminescent selon la revendication 1 caractErisE en ce 
que le nombre de couches de materiau Electroluminescent est 
compris entre 9 et 14V 

15 3 ;- : ProcEdE 1 pour la fabrication ... d?un film 

electroluminescent selori la revindication 1 ou : 2 caractErisE 
en ce : cfiie 1 1' oil ''• depose un matEriau souple opaque ou semi -opaque 
entre les zones electroluiftiriescentes • 

20 4 - Element Electroluminescent caractErisE en ce 

qu'il est constituE par un film transparent en matiEre . 
plastique sur lequel es^-dEposE au moinsun cordon .en un 
matEriau resistif dElimitaiit une zone sur" laquelle; sont 
dEposEes au moins 7 couches de matEriau Electroluminescent, 

25 l'ensemble Etant revetu d'un film souple formant la face 
arriEre, le ou les cordons conducteurs : Etant munis d' un moyen 
de raccordement Electrique. ■•■ =■ ? 

5 - ElEment Electroluminescent selon la 
30 revendication 4 caractErisE en ce que les deux films souples 

sont thermosoudEs sur'leur pourtour. 

6 SystEme comprenant un ElEment conforme. a la 
revendication 4 ou 5 caractErisE en ce qu'il compirend en outre 



une source d' alimentation delivrant un-courant alternatif de 
l'ordre de 45.0 Hz.. { - 

7 Systeme decoratif pa publicitaire caract£rise 
5 -en ... ce qu'il est constitue par un element conforms a la 

revindication 4; ou 5,. comprenant une pluralite de cordons 
: conducteurs delimitant chacun une zone ferm^e, la surface 
comprise entre lesdites zones etant opaque, le systeme 
comprenant en outre un moyen d 'alimentation electrique k haute 
10 . frequence. r- 

8 - Syst4me.de s^curite car;act6ris£ en ce xju'il est 
constitu6 par au moins un element conforme. a la revendication 
4 on 5, comprenant une plurality de cordons conducteurs 

15 . delimitant J. chacun une zone ferm6e,> le systeme comprenant en 
outre un; moyen ^f;alime^tat forme, par un boitier 

contenant au moins une batterie, et un conyertisaeur. AC/DC a 
haute frequence dont la. sortie est reliee aux deux -extr<emites 
de chacun des cordons conducteurs 
20 . •■: . , - • .. ." v,/;-,.. <r. / ^ - 

<:.• 9 . t Systeme d'6clairage caract£ris6 en ce, qu'il est 
/vconstitu6 par au ..moins uji element . conforme la revendication 
*. 4\ ou 5, comprenant un k e plurality de cordons conducteurs 
delimitant chacun une zone fermee, le systeme comprenant en 
25 outre: un moyen d' alimentation electrique form6 par un boitier 
: nontenant ; au moins une batterie, et un convertisseur AC/DC k 
haute frequence dont la sortie est reliee aux deux extremites 
de chacun des cordons conducteurs . 

30 10 - Vetement caracteris£ en ce qu'il est comporte 

au moins un element conforme - a la revendication ,4 ou 5, 
comprenant une plurality de cordons conducteurs delimitant 
chacun une zone* ferm6e, -le systeme comprenant en outre un 
moyen d' alimentation electrique forme par un boitier contenant 



au moins une batterie, et un convertisseur AC/DC a haute 
frequence dont la sortie est reliee aux deux extremites de 
chacun des cordons conducteurs. 
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Fig*2 



